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) Farbfotografisches Silberhalogenidmaterial 

) Ein farbfotografisches Silberhalogenidmaterial mit einem 
Trager und wenigstens einer Silberhaiogenidemuisions- 
schicht die einen Sensibilisator der Formal (I), einen 
Stabilisator der Formal (II) und einen Stabilisator der Forme) 
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nthalt, worin bis R u , X,, Xi ^ L, bis Lg und n die in der 
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sich durch verbessert Lagerstabiiitat a us. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein farbfotografisches Silberhalogenidmaterial mit groBer EmpRndlichkeit und guter 
Lagerstabilitat 

Insbesondere betrifft die Erfindung ein farbfotografisches Papier, das bei Lagerung im Temperaturbereich 
von 20 bis 50° C keine sensitometrische Veranderung zeigt und daher im Zeitraum zwischen H rstellung und 
Verarbeitung nicht kuhl gelagert werden braucht 

Farbfotografisches Papier wird in wenigen Produktionsstatten hergestellt, von dort in alle Welt versandt und 
schlieBlich durch Belichtung und Verarbeitung zu farbfotografischen Abzugen (Prints) verarbeitet Zwischen 
Herstellung und Verarbeitung wird das Material unterschiedlich lange und bei den unterschiedlichsten Bedin- 
gungen gelagert Vora Hersteller vorgeschriebene Kuhllagerung und Kuhltransporte verursachen nicht nur 
hone Kosten, sondern werden auch hauflg nicht eingehalten. Dies wirkt sich mindernd auf die Qualitat der 
Farbabzuge aus und fuhrt zu Reklamationen. 

Es besteht daher das Bedurfnis, farbfotograflsche Materialien, insbesondere farbfotografisches Papier herzu- 
stellen, das der Kuhllagerung nicht bedarf und auch uber einen llngeren Zeitraum bei 20 bis 50° C gelagert keine 
sensitometrischen Veranderungen insbesondere in den rotempfindlichen Schichten zeigt 

Es wurde nun iiberraschend gefunden, daB diese Aufgabe mit einer Kombination eines bestimmten Rotsensi- 
bilisators und wenigstens 2 bestimmten Stabilisatoren gelost wird. 

Gegenstand der Erfindung ist daher ein farbfotografisches Silberhalogenidmaterial mit einem Trager und 
wenigstens einer Silberhalogenidemulsionsschicht, dadurch gekennzeichnet, daB die Silberhalogenidemulsion 
einen Sensibilisator der Formel (I)> einen Stabilisator der Formel (II) und einen Stabilisator der Formel (III) 
enthalt: 

*9 x 0 

worm 

Rt bis Rs H, CH* d, F oder OCH 3 oder 

R 2 und R3 bzw. R3 und R» bzw. R« und R7 bzw. R 7 und Rs die restlichen Glieder eines carbocyclisches Ringsystem, 
Xi und X 2 O, S, Se oder N— Ru, 

Rs und Rio gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder R9 zusammen mit Lj bzw. Rto zusammen mit L5 die 
restlichen Glieder eines 5- bis 7-gIiedrigen gesattigten oder ungesattigten Ringes, 

Li bis Ls gegebenenfalls substituierte Methingruppen oder L2, L3 und L4 zusammen die Glieder eines 5- bis 
7-gliedrigen Ringes, 
Rn Ci —C4- Alkyl und 

X e ein fur den Ladungsausgleich notwendiges Anion bedeuten; 



worin 

R12 einen Substituenten und 
n eine Zahl 1, 2 oder 3 bedeuten; 




HS 

worin 

RnHCHsoderOCH* 

Rh H, OH, CH3, OCH^HCO-Ris, COOR15, SO2NH2 oder NHCONH2 und 
Ris Ci — CVAlkyl bedeuten. 
Geeignete Verbindungen der Formel (I) sind: 
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Als Stabilisatoren der Forme! (II) sind insbesondere solche geeignet, in denen R12 die Bedeutung 
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hat und 

Rie und R17 unabhangig voneinander H, CI, Ci -OAlkyl, Phenyl oder Chlorphenyl bedeuten. 
Besonders bevorzugt ist die Verbindung der Formel 
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Geeignete Verbindungen der Formel (III) sind die f olgenden: 
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m-OH 
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m-n 
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p-SO,NH, 


35 


m-13 
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p-OCH, 



40 Die Verbindungen der Formeln (I), (II) und (III) werden pro kg AgNO* der betreffenden Emulsion in 
folgenden Mengen vorzugsweise angewandt: 

(I) : 50 bis 500 mg; insbesondere 100 bis 250 mg 

(II) : 1000 bis 5 000 mg; insbesondere 1000 bis 3 000 mg 
45 (III): 50 bis 2 000 mg; insbesondere 50 bis 1 000 mg. 

Die Verbindungen der Formeln (I) bis (III) werden insbesondere nach der chemischen Reifung zugegeben, 
Verbindung (III) gegebenenfalls auch wahrend der chemischen Reifung. 

Die erfmdungsgemaBe {Combination von Sensibilisator und Stabilisatoren ist besonders bei Sflberhalogenid- 
emulsionen wirksam, die aus wenigstens 95 mol-% AgCl bestehen und insbesondere iodidfrei sind. Der Rest zu 
100 mol-% ist vorzugsweise AgBr. Hire KorngroBe betragt bevorzugt 0,2 bis 1,0 jim, insbesondere 03 bis 0,6 urn. 
Die Silberhalogenidkdrner sind vorzugsweise kubisch; sie weisen insbesondere eine enge (monodisperse) Korn- 
groBenverteilung auf. 

Beispiele fur farbfotografische Materialien sind Farbnegativfilme, Farbumkehrfilme, FarbpositivMlme, farbfo- 
tografisches Papier, f arbumkehrfotografisches Papier, farbempfindliche Materialien fur das Farbdiffusionstrans- 
fer-Verfahren oder das Silberf arbbleich-Verf ahretL 

Die fotografischen Materialien bestehen aus etnem Trager, auf den wenigstens eine iichtempfindliche Silber- 
halogenidemulsionsschicht aufgebracht ist. Als Trager eignen sich insbesondere dunne Filrae und Folien. Eine 
Obersicht uber Tragermateriaiien und auf deren Vorder- und Ruckseite aufgetragene Hilfsschichten ist in 
Research Disclosure 37254, Tefl 1 (1995), S. 285 dargesteUt 

Die farbfotografischen Materialien enthalten ublicherweise mindestens je eine rotempMndliche, grunempfind- 
liche und blauempflndliche Silberhalogenidemulsionsschicht sowie gegebenenfalls Zwischenschichten und 
Schutzschichtea 

Je nach Art des fotografischen Materials konnen diese Schichten unterschiedlich angeordnet sein. Dies sei fur 
die wichtigsten Produkte dargesteUt: 

Farbfotografische Filme wi Colornegativfilme und Colorumk hrfilme weisen in d r nachfolgend angegebenen 
Reihenfolge auf dem Trager 2 oder 3 rotempfindliche, blaugrunkuppelnde Sflberhalogenidemulsionsschichten, 2 
oder 3 grim mpfindliche, purpurkuppelnde Silberhalogenidemulsionsschichten und 2 oder 3 blauempflndliche, 
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gelbkuppelnde Silberhalogenideraulsionsschichten auf. Die Schichten gleicher spektraler Empfindlichkeit unter- 
scheiden sich. in ihrer fotografischen Empfindlichkeit, wobei die weniger empfindlichen Teilschicfaten in der 
Regel naher zum Trager angeordnet sind als die hoher empfindlichen Teilschichten. 

Zwischen den grunempfindlichen und blauempfindiichen Schichten ist ublicherweise erne Gelbfilterschicht 
angebracht, die blaues Licht daran hindert, in die darunter liegenden Schichten zu gelangen. 

Die Mdglichkeiten der unterechiedlichen Schichtanordnungen und ihre Auswirkungen auf die fotografischen 
Eigenschaften^erdeninJJiif.ReaMats,1994 > VoL22,Seitenl83-193beschriebeiL 

Farbfotografisches Papier, das in der Regel wesentlich weniger Uchtempflndlich ist als ein farbfotografischer 
Film, weist in der nachf olgend angegebenen Reihenfolge auf dem Trager ublicherweise je eine blauempflndliche, 
gelbkuppelnde Silberhalogenidemulsionsschicht, eine grunempfindHche, purpurkuppelnde Stlberhalogemde- 
mulsionsschicht und eine rotempfindliche, blaugriinkuppelnde SUberhalogenidemulsionsschicht auf; die Gelbfil- 
terschicht kann entf alien. _ . . 

Abweichungen von Zahl und Anordnung der lichtempfindlichen Schichten kdnnen zur Erzielung besfemmter 
Ergebnisse vorgenommen werden. Zum Beispiei konnen alle hochempfindlichen Schichten zu einem Schichtpa- 
ket und alle niedrigempfindlichen Schichten zu einem anderen Schichtpaket in einem fotografischen Film 
zusammengefaBtsein,um die Empfindlichkeit zusteigern(DE 25 30 645). 

Wesentliche Bestandteile der fotografischen Emulsionsschichten sind Bindemittel, Silberhalogenidkornchen 

^AnSben Qber geeignete Bindemittel finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 2 (1 995), S. 286. 

Angaben fiber geeignete Silberhalogenidemulsionen, Aire Herstellung, Reifung, Stabilisierung und spektrale 
Sensibilisierung einschlieBlich geeigneter Spektralsensibilisatoren finden sich in Research Disclosure 37254, Ted 
3 (19951 S. 286 und in Research Disclosure 37038, Teil XV(1995), S. 89. 

Fotografische Materialien mit Kameraempfindlichkeit enthalten ublicherweise Silberbromidiodidemulsionen, 
die gegebenenfalls auch geringe Anteile Silberchlorid enthalten kdnnen. Fotografische Kopiermatenalien ent- 
halten entweder SUberchloridbromidemulsionen mit bis 80 mol-% AgBr oder Saberchloridbromidemuisionen 

m ^gaben?u den FaScupplern finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 4 (1995), S. 288 und in Research 
Disclosure 37038, Teil H (1995), S. 80. Die maximale Absorption der aus den Kupplern und dem Farbentwickler- 
oxidationsprodukt gebildeten Farbstoffe liegt vorzugsweise in den folgenden Bereichen: Gelbkuppler 430 bis 
460 nm, Purpurkuppler 540 bis 560 nm, Blaugrunkuppler 630 bis 700 nm. 

In farbfotografischen Filmen werden zur Verbesserung von Empfindlichkeit, Kdrnigkeit, Scharf e und Farb- 
trennung haufig Verbindungen eingesetzt, die bei der Reaktion mit dem Entwickleroxidationsprodukt Verbin- 
dungen freisetzen,die fotografisch wirksam sind, z. B. DIR-Kuppler, die einen Entwicklungsinhibitor abspalten, 

Angaben zu solchen Verbindungen, insbesondere Kupplern, finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 5 
(1995), S. 290 und in Research Disclosure 37038, Teil XIV (1995), S. 86. 

Die meist hydrophoben Farbkuppler, aber auch andere hydrophobe Bestandteile der Schichten, werden 
ublicherweise in hochsiedenden organischen Losungsmitteln gelost oder dispergiert Diese Losungen oder 
Dispersionen werden dann in einer waBrigen Bindemittellosung (ublicherweise Gelatinelosung) emulgiert und 
liegen nach dem Trocknen der Schichten als f eine Tropf chen (0,05 bis 0,8 urn Durchmesser) in den Schichten vor. 

Geeignete hochsiedende organische Ldsungsmittel, Methoden zur Einbringung in die Schichten eines fotogra- 
fischen Materials und weitere Methoden, chemische Verbindungen in fotografische Schichten einzubnngen, 
finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 6 (1995), S. 292. ..... 

Die in der Regel zwischen Schichten unterschiedlicher Spektralempfindlichkeit angeordneten nicht uchtemp- 
findlichen Zwischenschichten konnen Mittel enthalten, die eine unerwunschte Diffusion von Entwickleroxida- 
tionsprodukten aus einer lichtempfindlichen in eine andere lichtempfindliche Schicht mit unterschiedlicher 
spektraler Sensibilisierung verhindern. v . . 

Geeignete Verbindungen (WeiBkuppler, Scavenger oder EOP-Fanger) finden sich in Research Disclosure 
37254, Teil 7 (1995), S. 292 und in Research Disclosure 37038, Teil III (1995), S. 84. 

Das fotografische Material kann weiterhin Uv-Licht absorbierende Verbindungen, WeiBtoner, Abstandshal- 
ter, Fdterf arbstoffe, Formalinfanger, Lichtschutzmittel, Antioxidantien, DMm-Farbstoffe, Zusatze zur Verbesse- 
rung der Farbstoff-, Kuppler- und WeiBenstabilitat sowie zur Verringerung des Farbschleiers, Weichmacher 
(Laticesi Biocide und anderes enthalten. . 

Geeignete Verbindungen finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 8 (1995X S. 292 und in Research 
Disclosure37038,TeileIV,V,VI,VII,X,XIiindXin(1995),S.84ff. 

Die Schichten farbfotografischer Materialien werden ublicherweise gehartet, <L 11, das verwendete Bindemit- 
tel vorzugsweise Gelatine, wird durch geeignete chemische Verfahren vernetzt 

Geeignete Hartersubstanzen finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 9 (1995), S. 294 und in Research 
Disclosure 37038, Teil XII (1995), Seite 86. 

Nach bildmaBiger Belichtung werden farbfotografische Materialien Direm Charakter entsprechend nach 
unterschiedlichen Verfahren verarbeiteL Einzelheiten zu den Verfahrensweisen und dafur bendtigte Chemika- 
lien sind in Research Disclosure 37254, Teil 10 (1995), S. 294 sowie in Research Disclosure 37038, Telle XVI bis 
XXIII (1995), S. 95 ff. zusammen mit exemplarischen Materialien veroffentlicht 

Beispiele 

Emulsion A 

Es werden die folgenden Ldsungen jeweils rah demineralisiertem Wasser angesetzt: 
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L5sung 1: 

4 000 g Wasser 
500 g Gelatine 

5 

L6sung2: 

6 700 g Wasser 
1300gNaa 
to 0,4 mg K 2 IrCl6 
0,2 mg Na 3 RhCl6 

Ldsung3: 

is 6 500 g Wasser 
3600gAgNO3. 



Losung 2 und 3 werden bei 45° C im Lauf von 70 Minuten bei einem pAg von 7,7 gleichzeitig unter intensivem 
Ruhren zur Losung 1 gegeben. Es wird eine Silberchloridemulsion rait dem mittleren Teilchendurchmesser von 
20 0,5 pro erhalten. Das Gelatine/ AgN03-Gewichtsverhaltnis betragt 0,14. Die Emulsion wird in bekannter Weise 
ultrafiltriert, gewaschen und mit so viel Gelatine redispergiert, da£ das GeIatine/AgN03-Gewichtsverhaltnis 
0,56 betragt Die Emulsion enthalt pro kg 1,5 mol SilberhalogenicL Die Emulsion wird mengengleich in 4 
Portionen geteilt (jede Portion enthalt 900 g AgNOa) und wie folgt chemisch gereift und sensibilisiert: 



25 Reifung (A-l) 

Die Emulsion wird bei einem pH von 53 mit 18 junol Gold(III)chlorid/Mol Ag und 7 junol Na2S2(>3/Mol Ag 
bei einer Temperatur von 70° C in 3 h gereift Nach der chemischen Reifung wird die Emulsion bei 50° C mit 
200 mg der Verbindung (I-7)/kg Ag spektral sensibilisiert und mit 2 g der Verbindung (II-l)/kg Ag stabilisiert 



30 



35 



Reifung (A-2) 

Die chemische Reifung erfolgt wie bei Emulsion (A-l). Jedoch werden 5 Minuten nach Zugabe von Na2S203 
50 mg der Verbindung (III-4) zugesetzt Danach erfolgen Sensibilisierung und Stabilisierung wie bei (A-l). 



Reifung (A-3) 

Wie (A-2X jedoch mh 200 mg der Verbindung (III-4). 

40 Fotografische Pruning der Emulsionen 

Es wird ein fotografisches Aufeeichnungsmaterial mit folgenden Schichten auf einem polyethylenbeschichte- 
ten Papiertrager hergestellt: 

45 1 . Schicht (rotemphndiich, blaugrunkuppelnd): 

Emulsion A-l entsprechend 030 g/m 2 AgN03 

Blaugrunkuppler C-l 0,42 g/m 2 

Trikresylphosphat 0,42 g/m 2 

2. Schicht (Schutzschicht) 

50 Gelatine 1,60 g/m 2 

3. Schicht (Hartungsschicht): 

Hartungsmittel H-l 0^0 g/m 2 



55 Das Material wird durch einen Stuf enkefl 40 ms belichtet und im ProzeB AP 94 verarbeitet 
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Die erzielten sensitometrischen Ergebnisse sind in den Tabellen 1 bis 3 dargestelit 

Tabelle 1 



Rei- 




Veibin- 


Verbin- 


Verbin- 




logLt 


yi 


Y2 


20 


fung 




dung 


dunga-7) 


dung (II-l) 
















on-4) 


mg/kg Ag 


mg/kg Ag 
















mg/kg Ag 














25 


(A-l) 


Vcrgleicli 


0 


200 


2000 


0,88 


1,417 


231 


4,67 


30 


I (A-2) 


Frfindung 


50 


200 


2000 


0,86 


1,470 


2,36 


4,67 


1 (A-3) 


Erfindnng 


200 


200 


2000 


0,85 


1,490 


2,31 


4,50 



Drain Schleier nach 1 Tag 35 

logLt Empfindlichkeit nach 1 Tag 

yl SchweUengradation nach 1 Tag 

y2 Schultergradation nach 1 Tag 40 
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50 
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TabeUe2 



Rei- 
fung 




Vcibin- 

dcilg 

(DM) 
mg/kg Ag 


Verfein- 
dimg (1-7) 
mg/kg Ag 


Vctfeindung 
mg/kg Ag 




AlogLt 


Ayi 


Ay2 


(A-l) 


Vergleich 


0 


200 


2000 


0,03 


0,047 


-0,25 


-0,35 


(A-2) 


ErSndung 


50 


200 


2000 


0,03 


0,020 


-0,15 




(A-3) 


Erfindung 


200 


200 


2000 


0,03 


-0,008 


-0,08 


-0.15 I 



ADmin Schleier nach 4 Wochen Lagerung bei 37°C abzugjich Schleier nach 1 Tag 
AlogLt Empfindlichkeit nach 4 Wochen Lagerung bei 37°C abzuglich Empfind- 
lichkeit nach 1 Tag 

Ayl Schwellengradation nach 4 Wochen Lagerung bei 37°C abzuglich Schwel- 

lengradation nach 1 Tag 
Ay2 Schultergradation nach 4 Wochen Lagerung bei 37°C abzuglich Schulter- 

gradation nach 1 Tag 



Tabelle3 



H Rei- 
Jj fung 




Vcrfria- 
dung 

cm-4) 

mg/kg Ag 


Vcxbmr 
dung (1-7) 
mg/kg Ag 


Vcrbm- 
dnng (H-I) 

mg&g Ag 


ATYmi 

n 


AlogLt 


Ayl 


Ay2 


(A-l) 


Vcrglcich 


0 


200 


2000 


0,07 


0,024 


-0,08 


-0,15 


(A-2) 




50 


200 


2000 


0,06 


0,011 


-0,05 


-0,10 


(A-3) 


Er£ndmig 


200 


200 


2000 


0,04 


-0,005 


-0,03 


-0,04 



ADmin Schleier nach 6 Monaten Lagerung bei 23°C abzuglich Schleier nach 1 Tag 
AlogLt Empfindlichkeit nach 6 Monaten Lagerung bei 23°C abzuglich Empfind- 
lichkeit nach 1 Tag 

Ayl Schwellengradation nach 6 Monaten Lagerung bei 23°C abzuglich Schwel- 
lengradation nach 1 Tag 

Ay2 Schultergradation nach 6 Monaten Lagerung bei 23°C abzuglich Schulter- 
emulsion nach 1 Tag 

Emulsion B 

Die Emulsion B wird h rgesteOt und verarbeitet wie Emulsion A, jedoch mit dem Unterschied, daB der Ldsung 
2 kein Na 3 RhCU zugesetzt wird. Nach der Redispergierung enthalt die Emulsion enthalt pro kg 1,5 mol 
Silberhalogenid Die Emulsion wird bei einem pH von 53 mit 9 umol Gold(lII)chlorid/Mol Ag und 7 umol 
Na 2 S203/Mol Ag bei einerTemperatur von 70°C in 3 h gereift Nach der chemischen Reifung wird die Emulsion 
mengengleich in 8 Portionen geteilt (jede Portion enthalt 450 g AgNOs) und wie f olgt spektralsensibilisiert: 

10 
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Reifung (B-l) 

Die Emulsion B wird bei 50«C mit 150 mg der Verbindung (I-l)/kg Ag spektral sensibilisiert und mit 2 g der 
Verbindung(IM)/kg Ag stabilisiert 

Reifung (B-2) 

Sensibilisiemng und Stabilisierung erfolgen wie bei Reifung (B-l), jedoch werden ID Minuten nach Zugabe 
von Verbindung (II-I) zusatzlich noch 400 mg der Verbindung (III-8)/kg Ag zugesetzt 

Reifung (B-3) bis Reifung (B-7) 

Die Mengen der Verbindungen (II- 1) und (III-8) wurden entsprechend Tabellen 4 bis 6 variiert 

Die fotografische Priif ung erf olgte analog Emulsionen A- 1 bis A-3. 

Die erzielten sensitometrischen Ergebnisse sind in den Tabellen 4 bis 6 dargesteUt 

Tabelle4 



Rei- 
fung 




Verbindung 
jng&g Ag 


Verbindung 
(H-l)mgflcg 
Ag 


Verbindung 

an-*) 

mg/kg Ag 


Dm in 


logLt 


Yl 


Y2 


(B-l) 


Vcrgleich 


150 


2000 


0 


0,90 


1,750 


1,78 


3,82 


| (B-2) 


ErEndung 


150 


2000 


400 


0,89 


1,621 


1,70 


3,62 


I (B-3) 


Erfmdung 


150 


1500 


400 


0,91 


1,730 


1J5 


3,75 


(B-4) 


Erfindung 


150 


1500 


800 


0,88 


1,563 


1,65 


3,45 


(B-5) 


ErOndung 


150 


1000 


800 


0,90 


1,726 


1,76 


3,80 


(B-6) 


Vcrgleich 


150 


500 


1200 


0,88 


1304 


1,56 


2,94 


1 (B-7) 


Vcrgleich 


150 


0 


1200 


0,93 


1,580 


1,70 


3,51 



Dmin Schleier nach 1 Tag 

logLt Empfindlichkeit nach 1 Tag 

yl Schwellengradation nach 1 Tag 

y2 Schxiltergradation nach I Tag 



.19634385A1_L> 
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TabeUe5 



5 


n • 

Kei- 
fang 




vcrDm- 
cfamg(I-I) 
nig/kg Ag 


(II-I)mg/kg 
Ag 


Vcrbindtmg 
mg/kg Ag 




AlogL 

t 


ATI 


Ay2 


10 




V W £yL W 1 * » 1 1 


150 




n 


ft C\A 


ft fKft 
u,uju 


-ft IK 








BJ 1 111 ^ llr* 






Af)f\ 

*HJU 


U,UZ 


f\ f\AA 


-0,07 


-0,13 




<B-3) 


Erfindung 


150 


1500 


400 


0,03 


0,048 


-0.09 


-017 


15 


(3-4) 




150 


1500 


800 


0,02 


0,039 


-0,05 


-0,09 




0-5) 


FjfifiHiing 


150 


1000 


800 


0,04 


0,052 


-0,06 


-0,10 


20 


(B-6) 


Vcrgleich 


150 


500 


1200 


0,03 


0,040 


-0,03 


•0,08 




(B-7) 


VcTglcich 


150 


0 


1200 


0,07 


0,076 


-0,06 


-o,n 



ADmin Schleier nach 4 Wochen Lagerung bei 37°C abzuglich Schleier nach 1 Tag 
AlogLt Empfindlichkdt nach 4 Wochen Lagerung bei 37°C abzuglich Empfind- 
lichkeit nach 1 Tag 

Ayl Schwdlengradation nach 4 Wochen Lagerung bei 37°C abzuglich Schwel- 

lengradation nach 1 Tag 
Ay2 Schultergradation nach 4 Wochen Lagerung bei 37°C abzuglich Schulter- 

emulsion nach 1 Tag 



40 



45 



50 



55 



60 



65 
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TabeUe6 



Rei- 
fung 




Vesbm- 
mg/Vg Ag 


Verbin- 
mg/kg Ag 


^^icrfufldortg 
mg/kg Ag 


ADmin 


AlogLt 


ATI 


Ay2 


(B-l) 


Vcrgleich 


150 


2000 


0 


0,05 


0,031 


-0,10 


-0,32 


(B-2) 


ErQndung 


150 


2000 


400 


0 f 03 


0,025 


-0,04 


-0,09 


(B-3) 


Rrfindung 


150 


1500 


400 


0,04 


0,027 


-0,05 


-o,n 


(B^) 


Rrfindung 


150 


1500 


800 


0,03 


0,027 


-0,01 


-0,04 


(B-5) 


Erfindttng 


150 


1000 


800 


0,04 


0,035 


0,01 


-0,08 


0-6) 


Vcxglcich 


150 


500 


1200 


0,04 


0,039 


0,10 


0,14 


(B-7) 


Vcrglcich 


150 


0 


1200 


0,08 


0,060 


-0,05 


-0,10 



ADmin Schleier nach 6 Monaten Lagerung bei 23 °C abzugjich Schleier nach 1 Tag 
AlogLt Empfindlichkeit nach 6 Monatea Lagerung bd 23 °C abzuglich Empfind- 
Iichkeit nach 1 Tag 

Ayl Schwellengradation nach 6 Monatea Lagerung bd 23 °C abzuglich Schwel- 

lengradation nach 1 Tag 
Ay2 Schultergradation nach 6 Monaten Lagerung bd 23°C abzuglich Schulter- 

emulsion nach 1 Tag 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



PatentansprQche 

1. Farbfotografisches Silberhalogenidmaterial mit einem Trager und wenigstens einer Sflberhalogenidemul- 
sionsscbicht, dadurch gekennzeichnet, daB die Silberhalogenidemulsion einen Sensibiiisator der Formel (I), 
einen Stabilisator der Formel (II) in einer Menge von 1000 bis 5000 mg/kg Ag und einen Stabilisator der 
Formel (in) in einer Menge von 50 bis 2000 mg/kg Ag enthalt: 



) ^ rJk^ S/~ A \ 



1® 
R9 




0) 



1 



40 



45 



50 



55 



worin 

Ri bis RsftCHa, CI F Oder OCH3 oder 

R 2 und R3 bzw. R3 und R4 bzw. Re und R 7 bzw. R 7 und R* die resdichen Glieder ernes carbocychsches 
Ringsystem, 60 
XtundX 2 0,S,SeoderN-Rii, . 
R9 und Rio gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder R9 zusammen mit Li bzw. Rio zusammen mit L5 die 
restlichen Glieder ines 5- bis 7-gliedrigen gesattigten oder ungesattigten Ringes, 

Li bis U gegebenenfalls substituierte Methingruppen oder L3 und L4 zusammen die Glieder eines 5- bis 
7-gliedrigen Ringes, 65 
R11 Ci —C4- Alkyl und 

X e ein fur den Ladungsausgleich notwendiges Anion bedeuten; 
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(Rl2>n ~" Cj^N^~ SH ^ 



worm 

R12 einen Substituenten und 
n eine Zahl 1, 2 oder 3 bedeuten; 



10 




worm 

RnH,CH 3 oderOCH3, 
20 Rh H, OH, CH* OCHs, NHCO-R 15 , COORi* S0 2 NH 2 oder NHCONH 2 und 

Ris Ci— CVAlkyl bedeuten. 

2. Farbfotografisches Silberhalogenidmaterial nach Anspruch I, dadurch gekenmeichnet, daB das Silberha- 
Iogenid der SOberhalogenidemulsion aus wenigstens 95 mol-% AgCl besteht 

3. Farbfotografisches Silberhalogenidmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Sensibili- 
25 sator der Formel I in einer Menge von 50 bis 500 mg/kg Silber der betreffenden Silberhalogenidemulsion 

eingesetzt wird. 

4. Farbfotografisches Silberhalogenidmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB folgende 
Mengen pro kg Silber der betreffenden Silberhalogenidemulsion eingesetzt werden: 

Sensibilisator der Formel 1: 100 bis 250 mg 
30 StabiBsator der Formel II: 1000 bis 3000 mg 

Stabilisator der Formel III: 50 bis 1000 mg. 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 
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